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Auf den schriftlichen Bescheid der mit der internationalen vorlauf igen Prufung beauftragten Behorde. vom 



Anliegend wird ein neuer Anspruchssatz mit den Anspruchen 1-13 eingereicht, der anstelle der geltenden 
Patentanspruche dem weiteren Internationalen Vorlaufigen Prufungsverfahren zugrunde gelegt werden 
soli. 

Auch wenn das Merkmal der „mehreren t unterschiedliche Beschichtungsmaterialien enthaltenden Targets" 
aufgrund des recherchierten Standes der Technik in den Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 
aufgenommen wurde und deshaib nicht in der ursprunglichen Offenbarung aufgefuhrt sein muss, wurde es 
fur den neuen Anspruch 1 ersatzlos gestrichen, da das Merkmal des Targets durch „ein einzelnes, 
zumindest Platin und Aluminium als Beschichtungsmaterial enthaltendes Target" im kennzeichnenden Teil 
bestimmt ist. 

Die Anregungen zu den geltenden Anspruchen 11 und 12 wurden aufgegriffen und in den neuen 
Anspruchen 11 und 12 entsprechend umgesetzt, so dass der nunmehr vorliegende Anspruchssatz durch 
die ursprungliche Offenbarung gedeckt und somit zulassig ist. 

Da das Schutzbegehren der vorliegenden Anmeldung durch die vorgenommenen Anderungen nicht 
verandert wurde, gilt der im Schreiben vom 26.09.2005 zur Neuheit bzw. zur erfinderischen Tatigkeit 
dargelegte Sachverhalt unverandert auch fur die hier nun eingereichten Anspruche. 
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Dem auf den neuen Anspruchen basierenden schriftlichen Bescheid wird nunmehr entgegengesehen. 
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Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Herstellung einer Oxidations- und/oder Korrosionsschutzschicht fur 
Bauteile (10), insbesondere fur Bauteile einer Gasturbine, insbesondere Schaufeln 
Oder Schaufelsegmente, mit mindestens einer Substratoberflache (13, 14) und einer 
Substratzusarnmensetzung, durch Abscheiden von Beschichtungsmaterial (18) auf 
das zu beschichtende Bauteil (10) in einem PVD-Prozess (Physical Vapour Depositi- 
on-Prozess), dadurch gekennzeichnet, dass ein einzelnes, zumindest Platin (Pt) und 
Aluminium (Al) als Beschichtungsmaterial (18) enthaltendes Target verwendet wird 
und samtliche Beschichtungsmaterialien gleichzeitig in einem Prozessschritt auf der 
Substratoberflache (13, 14) abgeschieden werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bauteil (10) mit einer 
Substratzusarnmensetzung auf Basis einer Nickellegierung oder Kobaltlegierung be- 
reitgestellt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Target zusatz- 
lich auch Nickel (Ni) als Beschichtungsmaterial enthalt. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Target zusatzlich 
auch Kobalt (Co) als Beschichtungsmaterial enthalt. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Target zusatz- 
lich auch Yttrium (Y) und/oder Hafnium (Hf) und/oder Silizium (Si) als Beschich- 
tungsmaterial enthalt. 



6. 



Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass als PVD-Prozess Kathodenzerstauben (Sputtern) verwendet wird. 
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7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Kathodenzerstauben 
in einer Vakuumkamrner (15) unter Schutzgasatmosphare durchgefiihrt wird, wobei 
als Schutzgas bzw. Prozessgas vorzugsweise Argon und/oder Krypton verwendet 
wird. 

8. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass im Anschluss an den PVD-Prozess das beschichtete Bauteil (10) einer 
Warmebehandlung unterzogen wird. 

9. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass im Anschluss an den PVD-Prozess und vor der Warmebehandlung das be- 
schichtete Bauteil (10) mechanisch gestrahlt wird. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass das zu beschichtende Bauteil (10) vor dem PVD-Prozess mechanisch ge- 
strahlt wird. 

1 1. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein zumindest aus Aluminium mit darin integrierten Inseln/Einsatzen 
aus Platin ausgebildetes Target verwendet wird. 

12. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein in einer zumindest Aluminium und Platin enthaltenden intermetal- 
lischen Phase vorliegendes Target verwendet wird. 

13. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 1 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Zusammensetzung des Beschichtungsmaterials (18) einerseits an 
das zu beschichtende Bauteil (10) und anderseits an die gewunschte bzw. herzustel- 
lende Schutzschicht angepasst ist. 



